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唐 .大 圣 遭 音 生 


古 生 制 作 的 历史 极为 悠久 ， 上 人 制作 的 许多 声 葬 ， 因 共 造 有 形 、 首 色 优 美 ， 从 而 成 为 历代 文 
人 和 妥 相 收藏 之 艺术 珍品 。 形 么 ， 传 必 十 琴 是 点 样 制造 的 呢 ? 

在 历代 相关 方 且 的 文献 中 ， 均 有 大 量 头 于 古 葬 制作 的 论 辽 。 按 照 传 统 琴 书 之 记载 ， 制 作 - 一 
洲 完 整 的 十 僵 ， 人 化 归 经 过 选材 、 堪 和 下 、 制 作 展 腹 、 轩 漆 、 进 光 、 组 徽 、 上 弦 这 几 个 步 双 。 


“定之 方 中 , 作 于 楚 官 。 抒 之 以 用, 作 于 楚 室 。 树 之 慰 生 ， 椅 桐梓 漆 ， 爱 伐 琴 瑟 。 升 彼 虚 矣 ， 
以 望 楚 侨 。 望 楚 与 堂 ， 景 山 与 更 

这 是 《 许 经 ` 秀 风 》 中 的 诗句 ， 从 许 中 可 知 ， 卫 文公 徒 迁 复 国 的 时 候 ， 就 书 用 梧桐 、 梓 水 
制 成 琴 琶 。 可 见 ， 葬 以 柯 、 梓 为 材 ， 白 古 皆 然 。 

击 驳 音色 的 好 坏 , 和 选用 的 本 材 有 着 很 密切 的 关系 证 代 制 梦 世 家 宙 氏 曾 总 结 为 : “选材 良 ， 
出 瘟 这 ， 五 站 年 ,有 正音 ” ,足见 其 对 选材 的 重视 。 贞 葬 的 制造 ,原则 上 必须 以 桐 为 面 、 梓 为 
. 但 是 桐梓 虽然 很 多 ， 适合 做 琴 的 谎 不 多 。 央 此 ， 不 能 认为 榈 面 迟 底 的 琴 ， 即 为 佳 器 。 必 须 
合 于 所 需 的 条 件 ， 方 为 上 选 。 

市 胞 面板 用 桐木 ， 应 选用 纹理 顺 直 、 宽 度 均 义 、 硬 上 度 适 中 ， 无 疤 节 和 虫 星 等 缺陷 的 用 以 制 
且 。 俩 木 不 止 一 种 ， 有 梧桐 、 花 桐 、 樱 柯 、 刺 榈 等 儿 类 。 桔 桐 结 的 季 ， 像 黎 算 ， 花 桐 春季 开花 ， 
如 玉 短 而 微 红 , 叫 折 桐 花 ， 栅 桐 的 果实 可 以 忆 油 ， 刺 桐 其 木 遍 身长 刺 ， 像 钉 一 样 ， 可 用 作 梁 柱 。 
四 种 亚 袋 邦 叫 柚 ， 促 可 用 来 制 萝 的 ， 只 有 格 栖 。 做 雁 的 桐木 ， 不 宜 太 松 ， 古 人 认为 要 “以 的 不 
和 人 为 厅 ， 革 捉 得 人 省 ， 而 祖 踊 凶 蚁 者 、 多 是 化 栖 ， 今 旋 用 作 凑 器 胎 素 者 ， 非 棒 桐 也 ， 今 人 多 误 
用 之 。 央 此 ， 桔 桐 的 纹理 相对 坚韧 ， 花 桐 则 未 软 而 不 公 揭 。 但 详 忆 :“ 新 为 桐 ， 旧 为 铜 。 善 
指 言 格 悦 出 "“。 因 此 制 且 必须 用 梧桐 ， 其 他 均 不 适 于 制 和 本。《 琴 书 大 全 : 全 制 》 云 :“ 世 上 多 有 
不 明 此 理 ， 不 辩 桐 类 的 ， 难 怪 大 下 和 良 琴 难得 。 
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另外 , 桐木 以 时 间 越 久 越 好 , 年 久 则 木 祺 已 尽 ,， 音色 更 为 松 透 。 假 如 在 空旷 清幽 靖 散 之 地 ， 
不 闻 尘 凡 哈 杂 之 声 ， 又 经 风 吹 日 晒 ， 取 来 制 琴 ， 则 古人 认为 可 与 造化 同 妙 。 老 梧桐 要 是 紫色 透 
里 ， 全 无 白色 ， 其 纹理 也 更 为 细密 ， 则 是 制 琴 最 佳 。 相 传 五 代 时 吴越 的 忠 惑 王 好 从， 他 派 人 以 
廉 访 为 名 ， 四 处 物色 良材 。 后 来 使 者 来 到 天 台山 ， 宿 于 寺中 ， 夜 晚 听 到 槛 外 的 漂 布 声 。 早 晨 起 
来 临 窗 而 望 ， 见 瀑布 下 的 尝 石 之 间 , 正 对 着 一 屋 柱 ， 是 经 年 老 木 ,王宫 着 队 兴 。 使 者 心 想 :“ 行 
是 桐木 ， 则 良 琴 在 是 侨 ! ”用 刀 一 削 ， 果 为 醒 权 。 于 景 ， 使 者 贿赂 尘 院 的 偿 入 ， 得 了 木头 ， 北 
了 一 年 的 时 间 ， 制 成 了 两 张 有 ， 献 给 饼 喜 王 ， 一 己 “ 洗 内”， 一 旦 “ 清 绝  ， 遂 成 为 扩 代 之 宝 。 
后 来 ， 钱 氏 符 琴 献 给 鲜 太 守 ， 了 区 适 归 智 符 所 有 。 

其 次 ， 壤 的 神 类 也 不 一 样 ， 有 概述、 黄 心 梓 两 种 。 相 梓 饥 开 .、 色 微 紧 黑 。 黄 心 样 的 纹理 就 
像 储 木 一 样 ,很 细 。 可 以 用 来 作 琴 底 的 , 一 般 是 概 梓 , 如 果 是 黄 心 梓 就 不 适用 了 。 做 妇 弃 样 本 亦 
最 好 在 百年 以 上 ， 年 越久 越 好 。 锯 开 用 指甲 去 扫 ， 坚 不 可 人 的 才 行 。 

当然 ， 古人 制 琴 也 并 不 拘泥 于 十 法 。 史 料 记 载 雷 威 制 琴 ， 不 必 皆 桐 ， 每 于 大 风 雪 天 独自 往 
峨 由 山 ， 择 松 杉 之 优 者 伐 而 研 琴 ， 其 音色 胜 过 梧桐 。 也 有 不 少 众 家 采用 陈 年 古 杉木 制 葬 ， 如 应 
字 老 屋 之 粱 柱 ， 制 琴 后 音色 苍 古 松 选 。 

古人 为 了 获得 好 的 琴 材 制 琴 ， 可 谓 无 法 不 施 。 纸 上 请、 水槽、 木鱼、 豆 腔 、 败 棺 、 古 次 杜 、 尽 
棉 等 ， 都 用 来 制 琴 。 可 是 粱 柱 是 重 物 ， 压 损 纹 理 ， 败 棺 少 用 柚木， 纸 客 .水槽 又 担心 薄 ， 受 混 
太 多 。 只 有 木鱼 、 鼓 腔 ， 晨 夕 近 钟 鼓 ， 被 金 声 所 人 ， 最 是 良材 。 但 也 不 是 所 有 木鱼 、 鼓 腔 ， 必 
可 取 作 制 共 ， 也 是 有 偶然 性 的 。 

有 好 的 琴 材 之 后 ， 还 要 经 过 处 理 。 古 人 多 以 粳 曝 的 办 法 ， 即 将 梓 桐 先 久 漫 水 中 ， 再 取出 破 
挂 灶 上 或 用 风 吹 日 晒 ， 待 其 木 液 尽 于 。 若 是 几 百 上 千年 的 古木 ， 则 不 必用 此 方法 。 现 代 古 木 难 
求 ， 研 琴 家 大 都 用 新 木 ， 然 后 用 机 器 烘 干 处 理 后 制 琴 。 

琴 材 确定 之 后 ， 要 按 一 定 的 长 度 和 宽度 做 成 板材 。 古 例 的 长 度 一 般 在 119~ 125 厘米 之 间 ， 
面板 厚度 一 般 在 5 厘米 左右 ， 雁 底 的 厚度 一 般 在 工 厘米 左右 ， 视 板材 松 透 程 度 和 个 人 哀 好 天 当 
上 下 。 关 键 在 于 要 “ 面 底 相 当 ， 虚 实 相称 ， 弦 木 相 和 ”， 这 样 才 是 理想 的 选择 。 
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由 于 胸 的 内 部 构造 是 由 上 、 下 底板 合成 的 一 个 共鸣 箱 。 因 此 ， 要 制 成 一 张 适 于 演 莹 、 音 色 
不 错 的 全 ,处理 好 外 在 琴 面 的 弧度 与 琴 体 内 部 的 槽 腹 结构 之 间 的 关系 就 相当 重要 了 。 一 般 说 来 ， 
即 面 的 呈 度 、 岳 山 和 龙 疹 的 高 度 , 不 仅 会 影响 古 合 的 音色 ,同时 也 直接 影响 到 古 胸 演奏 时 的 于 
感 。 历 来 有 所 谓 “ 前 一 指 ， 后 一 纸 ” 的 说 法 ， 即 丘山 的 高 度 不 能 高 于 一 指 ， 龙 龄 的 高 度 只 有 一 
纸 。 因 此 ， 制 琴 时 掌握 好 岳山 和 龙 齿 的 高 度 非常 重要 ， 若 过 高 演奏 时 会 觉得 抗 指 ,， 过 低 蕉 面 会 
出 现 拍 弱 的 声音 。 另 一 个 应 当 引 起 注意 的 是 ， 琴 面 从 二 徽 半 《也 有 从 四 徽 的 ) 开始 ， 同 贰 山 方 
向 应 逐渐 向 下 倾斜 , 这 样 弹 奏 时 右手 不 易 触 及 琴 面 , 左手 按 弦 也 不 费力 ,俗称 “低头 : 此 古人 
所 谓 “ 岳 高 而 弦 低 ， 弦 低 而 不 拍 面 , 按 若 指 王 无 跑 , 吟 振 之 则 有 余 韵 "。 当 然 ， 并 不 是 所 有 的 欧 
都 有 “低头 ”， 然 而 , “低头 ” 的 处 理 ， 在 一 张 琴 的 研制 中 极为 重要 ， 它 不 仅 与 弹 奏 时 的 手感 、 
是 否 抗 指 有 一 定 的 关系 ， 并 且 和 琴 的 音色 好 坏 也 有 密切 的 关联 。 

古琴 内 在 的 槽 用 结构 是 决定 一 张 琴 音色 好 坏 的 关键 ， 历 代 的 制 琴 家 都 十 分 重视 。 醒 用 腔 体 
的 大 小 ， 并 没有 一 个 统一 的 标准 ， 它 和 面板 、 底 板 的 厚薄 、 长 短 ， 所 选 且 材 本 屿 的 松 缀 、 质 地 
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等 均 有 关系 。 琴 腹 过 大 或 过 小 , 都 不 利于 二 的 发 音 。 比 如 琴 板 本 来 就 不 厚 , 要 是 琴 腹 过 大 , 音 
色 就 会 变 得 空 而 无 韵 。 而 琴 的 木材 本 身 比 较 紧 ， 并 且 厚 ， 此 时 假如 琴 腹 过 小 ， 必 然 会 导致 音 
色 沉 问 。 宋 《 怕 落 子 寅 琴 法 》 云 :“ 面 厚 肚 窒 ， 其 声 低 而 塞 塞 ， 面 薄 肚 宽 ， 其 声 高 而 虚 鸣 。” = 
因此 ， 只 有 根据 琴 材 本 身 的 质地 、 琶 体 的 大 小 等 采用 合理 的 琴 腹 结 构 ， 才 会 有 好 的 音色 。 

为 了 取得 理想 的 音色 , 历代 制 琴 家 在 槽 腹 结 构 处 理 方 面 , 妈 有 不 少 探索 创造 与 体会 。 传 
世 唐 琴 常 于 腹 内 龙 池 、 凤 沼 位 置 ， 以 桐木 块 镶 贴 其 上 ， 成 绢 音 ， 也 有 在 纳 音 的 主 中 控 - 一 兵 条 
圆 沟 , 此 宋 人 所 谓 雷 琴 之 特点 :“ 于 妥 底 六 法 ， 披 仿 如 人 徊 瓦 . 次 亩 革 芝 池 、 凤 沼 之 弦 币 令 有 层 ， 
余 处 悉 汗 之 .…… 既 到 其 面 底 如 到 相合 ， 寅 沅 铭 之 层 又 关闭 不 直达 ， 故 声 有 匮 而 不 散 。 ? 苏 
轼 言 其 芍 巳 :“ 匡 声 出 于 两 池 间 ， 其 背 微 隆 , 若 莲 叶 然 ， 声 和 欲 出 而 隘 ， 徘 回 不 去 ， 有 力 有 余 韵 ， 
此 最 不 传 之 妙 。” 唐人 贴 纳 音 的 做 法 ， 偶 为 宋 明 之 际 研 琴 家 采用 。 不 过 ， 大 都 中 间 不 隆起 ， 
永 无 圆 沟 。 

雁 腹 内 另 一 个 比较 重要 的 构造 , 是 天 、 地 柱 的 大 小 、 位 置 及 其 安放 。 在 槽 腹 内 ， 有 两 个 
连接 面 底 之 音 柱 ， 其 大 小 多 在 1.5 一 2 厘米 上 下 。《 太 古 遗 音 》 称 天 柱 为 图， 地 柱 为 方 ， 此 
所 谓 天 圆 地 方 之 意 。 但 传世 古琴 中 ， 天 圆 地 方 、 天 地 此 方 、 天 地 俱 圆 均 有 。 天 、 地 柱 的 作 
用 是 改善 琴 腔 内 的 声音 的 振动 ， 若 是 琴音 空虚 ， 则 应 适当 增加 天 、 地 柱 的 大 小 ， 要 是 琴音 
沉闷 ， 可 减 小 天 、 地 柱 的 大 小 、 甚 至 去 除 天 、 地 柱 ， 如 《 怕 落 子 辆 [ 琴 法 》 所 云 :“ 虚 宜 添 
之 ， 实 宜 修 半 “。 


历代 研 琴 家 在 古琴 县 漆 工 艺 上 , 均 有 不 同 的 创造 。 古 琴 的 漆 胎 大 都 用 传统 的 生 漆 与 鹿角 
町 合成 ， 也 有 用 八 宝 灰 、 瓷 粉 或 瓦 旗 与 生 漆 合 成 的 。 鹿 角 霜 是 一 种 中 药 成 份 ,与 生 漆 拌 合 以 
后 上 于 琴 体 表面 ,质地 坚固 、 不 易 磨 损 ， 时 间 越 久 ， 琴 的 音色 越 透 。 鹿 角 霜 胎 在 传世 古琴 中 
最 为 多 见 。 八 宝 灰 胎 是 用 金 、 银 、 珍 珠 母 、 孔 省 石 等 数 种 珍贵 宝石 粉 摊 与 鹿角 箱 中 与 生 漆 合 
成 ， 其 质地 最 坚 ， 弥 为 珍贵 。 还 有 一 种 胎 ， 称 瓦 灰 胎 , 但 时 间 久 了 ， 容易 成 片 剥落 ， 难 以 修 
理 ， 故 不 为 琴 人 所 重 。 

古人 制 琴 ， 一 般 要 上 漆 胎 数 次 。 第 一 次 漆 灰 粗 而 薄 ， 待 其 干 后 用 粗 石 略 磨 。 第 二 次 用 中 
灰 稍 厚 ， 等 干 以 后 再 磨 。 第 三 次 则 用 细 的 漆 灰 ， 平 匀 候 于 , 用 水 磨 之 。 第 四 次 补 平 ， 再 用 水 
磨 之 。 不 平 之 处 再 填 漆 ， 直 至 琴 面 平整 无 利 音 方 可 。 

上 好 琴 胎 以 后 ， 再 呈 表 漆 。 表 漆 可 分 为 紫 漆 、 褐 漆 、 黑 潜 、 朱 漆 、 黄 漆 等 数 种 。 古 人 一 
般 还 要 用 真 桐油 经 过 数 次 合 光 、 退 光 。 

以 上 工序 完成 以 后 , 即 可 上 琴 徽 、 弦 、 轮 等 配件 。 作 为 历代 文人 的 雅 玩 , 古琴 的 轮 、 徽 、 
雁 足 等 配件 的 制作 与 用 料 也 颇 为 考究 。 制 作 琴 徽 最 常用 的 材料 是 蚌 壳 , 较 贵 重 的 用 黄金 、 碍 
法 、 白 玉 等 等 。 雁 足 和 有 琴 轮 一 般 要 用 质地 比较 坚硬 的 木料 ， 如 红木 、 紫 檀 之 类 ， 也 有 用 斑 、 
牛角 等 制 成 的 。 至 于 琴 弦 ， 以 前 都 用 丝 弦 ，20 世纪 50 年 代 以 来 改 用 钢丝 尼龙 孩 。 两 者 各 有 
优势 ， 钢 弦 比 较 坚硬 耐用 ， 不 易 跑 弦 ， 音 质 较 响亮 。 丝 弦 音 色 低 沉 古 朴 ， 易 跑 弦 ， 不 耐用 ， 
但 更 具 古琴 的 传统 韵味 。 

一 张 古 琴 制 成 以 后 ， 往 往 要 经 琴 家 不 断 的 弹 奏 ， 其 音色 才 会 您 来 愈 好 。 
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` 顾 恺 之 《 研 琴 图 》 


【 宋 】《 匠 秘诀 ?， 据 《 琴 范 要 录 》， 民 国 刊 本 。 

@【 明 】 和 藉 克 谦 《 琴 书 大 全 琴 制 》， 据 《琴曲 集成 》 第 5 册 ， 第 99 页 ， 北 京 : 中 华 书 局 。 
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